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est à peine sorti de la période des essais, et qu'on n'a pas encore atteint ce que l'on peut appeler une production normale.
Reprenons la description du procédé de fabrication du chlorure double.
Les fourneaux sont chargés avec un mélange d'alumine, de sel marin et de charbon que l'on chauffe pendant une heure environ. Lorsque la température voulue est acquise, on fait arriver un courant de chlore dosé par le passage à travers les valves d'un compteur : l'opération dure deux jours et on consomme 75 kilogrammes de CL environ par fourneau. Le chlorure double distille d'une façon continue dans des condenseurs où il cristallise.
Le chlore est produit dans des appareils Weldon qu'on dit fort perfectionnés.
On emploie encore à Oldburry un autre procédé qui consiste à faire agir simultanément dans un fourneau 25 p. de sodium, 80 de chlorure double. et 30 de cryolithe qui sert de fondant. Le chargement des matières se fait à l'aide d'une trémie placée au haut du fourneau qui est chauffe au gu/ <ï 1.000 degrés.
Au bout d'une heure et quart on lait couler les scories d'abord, l'Ai, ensuite. Le métal Al. est un bloc et on le détache de la gangue qui l'enveloppe à coups de marteau. La production par coulée est de 3 kilogrammes environ.
Ces deux systèmes ont été expérimentés parallèlement, afin de déterminer lequel est le meilleur.
On peut représenter les réactions chimiques sur lesquelles est basé ce. procédé par les formules suivantes :
(1)                    6(NaO, ÏÏO) + FeC2 = âNa + 2(NaO, CO2) + <H1 + Fe.
Al* O8 + 3G + CCI + NaCl = NaCl, Ai1 Cl* 4- 3 CO. APC18 + CNa = CNaCl + 2 Al.
A la formule (1) on peut substituer une des deux suivantes :
(2)                  2 (NaO, 00) + FcC* = NaO + CO* + Fc + 211 + Na + CO.
(3)                  3 (NaO, HO) + 2 Fe C2 = -2 Fe + 3 II -f 3 Na + 2 CO + 2 CO2.
Il est certain que la formule (3) ne se, réalise jamais, puisqu'une partie <le la soude se transforme toujours en carbonate de soude; mais on peut alors l'écrire sous la forme :
(3')            3 (NaO, HO) H- à Fe C1 = 2 Fe + 3 II + 2l Na + NaO, CO2 + 2 CO8.
Le résidu est, en effet, un mélange de fer et de carbonate de soude. La formule (3') est évidemment plus favorable à une production économique du sodium que la formule (1); c'est donc de celle-là qu'il faudra se rapprocher. En fait, il est tout à fait probable qu'il se forme toujours un mélange de soude, de carboxydc de sodium et de carbonate de soude. Le carboxycle est un produit intermédiaire dont la réaction sur la soude donne du sodium et de l'acide carbonique,300 jours ouvrés. Cependant, le rcpré-
